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Impragnierspray mit Pflegewirkung fur Leder und Textilien sowie dessen Verwendung 

Gegenstand der Erfindung ist ein Impragnierspray fur 
Leder und Textilien gemas Patent ... (Patentanmeldung P 
3428023.5), das durch die zusStzliche Anwesenheit von Le- 
derpf leg ezusatzen gekennzeichnet ist. 
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Patentanspriiche 



1. ImprSgnier spray fur Leder und Textilien, ent- 
haltend 

(A) einen aus Fluorcarbonharzen , Losungsmittel (LA) sowie 
gegebenenfalls Hilfsstoffen bestehenden Wirkstoff und 

(B) ein Oder mehrere Treibmittel , 

wobei (B) ein mit Wasser tnisch- Oder emulgierbares Treib- 
mittel ist, und das L8sungsmittel (LA) Wasser und/oder 
ein mit Wasser mischbares Losemittel (LW) ist f gemaB 

Patent (Patentanmeldung P 34 28 023.5), 

dadurch gekennzeichnet , daB der 
Wirkstoff (A) als obligatorische Komponente noch ubliche 
Lederpf legezusatze enthS.lt, die gegebenenfalls in Wasser 
und/oder Alkohol dispergiert bzw. emulgiert sind. 

2. Impragnier spray mit Pf legewirkung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Wirkstoff (A) als Leder- 
pf legezusatze Wachse, Silikone, Ole/Fette und/oder Farb- 
stoffe enthSlt, 

3. Impragnier spray nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Wirkstoff (A) besteht aus (jeweils Gewichts- 
prozent, bezogen auf Wirkstoff rezeptur) : 

Fluorcarbonharze (Feststoff) 0,1 bis 1,5 % 

LSsemittel (LW) 6 bis 98 % 

Wasser 0 bis 98 % 

Wachse 0 bis 5 % 

Silikone 0 bis 5 % 
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tfle/Fette 
Emu 1 gator en 

ggf s . Korrosionsinhibitor 
ggfs. ParfUm 
ggfs. Farbstoffe 



bis 5 



% 



bis 



1 



% 



bis 0,5 % 
bis 0,5 % 



bis 5 



und dafi das gebrauchsf ertige Spray (Abf ullrezeptur) ent- 
halt (jeweils Gewichtsprozent , bezogen auf Abf iillrezeptur) : 

35 bis 65 % Wirkstoff (A) 
30 bis 70 % verf lUssigtes Treibmittel 
und 

0 bis 7 % komprimiertes Treibmittel, 

4. Verwendung eines in den vorstehenden Ansprlichen 

gekennzeichneten Sprays zur Behandlung von Leder und 
Textilien. 
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WERNER & MERTZ G.m.b.H., D-6500 Mainz 



Impragnierspray mit Pf legewirkung fttr Leder und Textilien 

sowie dessen Verwendung 



Zusatz zu Patent (Patentanmeldung P 34 28 .023.5) 

Technischer Hintergrund 

Die Hauptanmeldung P 34 28 023.5 betrifft ein Impragnier- 
spray fUr Leder und Textilien, das vor all em fiir die 
Behandlung wasserempf indlicher Materialien vorgesehen ist. 
Die vorliegende Zusatzanmeldung betrifft nun eine weitere 
Ausgestaltung der Basisrezeptur der Hauptanmeldung mit 
dem Ziel, dieser Rezeptur zusatzlich auch noch eine Pf lege- 
wirkung zu verleihen. 

Die Anwendung von Impragniermitteln ist fiir eine komplette 
Pf lege von Leder bisweilen nicht ausreichend. Urn das gute Aussehen 
der LedergegenstSnde zu bewahren, ist es oft notwendig, 
sie weich und geschmeidig zu erhalten und vor Rissigwerden 
und vorzeitiger Alterung zu schiitzen; auch ist es n5tig, 
SuBerliche Abriebstellen und Verletzungen , die bei der 
taglichen Beanspruchung auftreten konnen, zu reparieren. 
GlSnzende Leder bentttigen auBerdem glanzgebende Pflege- 
substanzen. In einigen Fallen mtissen den Ledern auBer 
impragnierenden und pflegenden Bestandteilen auch Farb- 
stoffe zugefiihrt werden, die ebenfalls in die erweiterten 
Rezepturen eingearbeitet werden konnen. 
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Als Pf legekomponenten kommen dabei Ublicherweise in Betracht: 

1. Wachse (z.D. Naturwachse, modif izierte Montanwachse , 
PE-Wachse, Paraf f ine) 

2. Silikone (z.B. Dimethylpolysiloxane , aminofunktionelle 
PolysAloxane u.S.) 

3. Ole und Fette (Trane, Wollfett, Nerzol, Lanolin) 

4. Farbstoffe (gel6ste Farbstoffe, organische und 
anorganische Pigmentfeinteige, anorganische und 
organische Farbpigmente) 

Stand der Technik; 

Ledersprays, welche die geforderten Eigenschaf ten befriedigend 
erfullen, sind auf dem Markt. Sie sind auf Basis organischer 
Losungsmittel (chlorierte Kohlenwasserstof f e , Kohlenwasser- 
stoffe, Ester u. a.) aufgebaut. Sie erflillen ihre anwendungs- 
technischen Aufgaben befriedigend, haben aber die gleichen 
unglinstigen physiologischen Eigenschaf ten , wie sie bereits 
in der Hauptanmeldung, Seite 5, Zeile 7 bis 23 geschildert 
wurden . 

Es stellte sich nun die Aufgabe, auch impragnierende und 
pflegende Sprays so bereitzustellen, dafi sie keine Ge- 
fahrdung des Verbrauchers bei miBbrauchlicher Anwendung 
hervorrufen konnen. 

Bei den herkommlichen Pflegesprays auf Basis der genannten 
organischen L8sungsmittel ist bei inhalationstoxikologischen 
Untersuchungen f estzustellen , daB die LC 50-Werte um so 
ungtinstiger werden, je mehr unterschiedliche Impragnier- 
und Pf legesubstanzen in der Rezeptur enthalten sind- 
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Anders ausgedrttckt , bei bekannten Sprays, die sowohl Fluorchemi- 
kalien als auch Wachse, Silikone, NerzSl etc. enthalten, 
werden die physiologischen Eigenschaf ten besser, wenn 
man den Gehalt der verschiedenen pflegenden Ingredenzien 
in der Rezeptur verringert. 

Erf indungsgegenstand 

Bei dem Konzept gemafi Hauptanmeldung , d.h. bei dem Losungs- 
mittel (LA) insbesondere auf wassrig/alkoholischer Basis 
wurde nun ganz ttberraschend f estgestellt , daB die guten 
physiologischen Eigenschaf ten dieser Basisrezepturen 
nicht verschlechtert werden, je mehr von den o.a. Impragnier- 
bzw. Pflegesubstanzen - Wachse, Silikone, Ole/Fette und/oder 
Farbstoffe - in dispergierter bzw. emulgierter Form ent- 
halten sind. 

Gegenstand der vorliegenden Erf indung ist deshalb ein Im- 
pragnierspray mit Pflegewizkung fUr Leder und Textilien, enthaltend 

(A) einen aus Fluorcarbonharzen , Losungsmittel (LA) sowie 
gegebenenfalls Hilfsstoffen bestehenden Wirkstoff und 

(B) ein oder mehrere Treibmittel, 

wobei (B) ein mit Wasser misch- oder emulgierbares Treib- 
mittel ist und das L5sungsmittel (LA) Wasser und/oder 
ein mit Wasser mischbares Losemittel (LW) ist, gemaB 

Patent ( Paten tanmeldung P 34 28 023.5), 

das dadurch gekennzeichnet ist, daB der Wirkstoff (A) 
als obligatorische Komponente noch ubliche Lederpf legezu- 
satze enthSlt, die gegebenenfalls in Wasser und/oder 
Alkohol dispergiert bzw. emulgiert sind. 
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Als anmeldungsgemafi zu verwendende Lederpf legezusatze 
sind die oben unter Ziff. 1 bis 4 wiedergegebenen 
Pf legekomponenten zu nennen. Sie k5nnen entweder allein 
Oder in Kombination miteinander eingesetzt werden. 

Da die meisten der oben genannten Pf legesubstanzen wasser- 
und alkoholunlSslich sind r kSnnen sie nicht als solche 
in die Basisrezeptur eingearbeitet werden. Es ist not- 
wendig, sie in an sich bekannter Weise in Wasser bzw. 
Wasser/Alkohol-Mischung zu dispergieren bzw. emulgieren. 

Als fur die anmeldungsgemaBen Lederpf legezusatze geeignete 
Emulgatoren sind beispielsweise zu nennen: 

nichtionische Emulgatoren, wie Polyglykolather von 
Fettalkoholen und/oder Alkylphenolen (z.B. Emulgator 2106); 

anionische Emulgatoren, wie Aminsalze hfiherer Fettsauren 
(z.B. Morpholinstearat) ; 

kationische Emulgatoren, wie quartare Alkylammoniumsalze 
(z.B. Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid) . 
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Dabei konnen die Wachseraulsionen im Prinzip aus iib lichen 
Naturwachsen, modif izierten Montanwachsen , oxidierten 
Polyathylenwachsen Oder Paraffinen in an sich bekannter 
Weise mit Emulgatoren (nichtionisch, anionisch, kationisch) 
hergestellt werden. Die Wachsauswahl erfolgt in tiblicher 
Weise nach den anwendungstechnischen Erf ordernissen wie 
Glanzgabe, Harte und Flexibilitat des Wachsfilmes in Ver- 
bindung auch mit den anderen Ingredenzien. Ober Wachse 
und ihre Emulsionen, deren Herstellung und Eigenschaf ten 
geben viele Firmenschrif ten der Wachshersteller umfassend 
Auskunft. Es gibt auch einige Hersteller, die fertig- 
konfektionierte Wachsemulsionen anbiten. Als Beispiele 
sind zu nennen: 

1. Emulsionen mit Naturwachsen 
anionisch 

15,5 % Carnaubawachs 

2,5 % Olein spez. 

3,2 % Morpholin 
Rest Wasser 

2. Emulsionen mit modif izierten Montanwachsen 
anionisch nichtionogen 

15 % Hoechst-Wachs KSS 10,5 % Hoechst-Wachs KSL 
1 % Olein 1,5 % Wachsemulgator 2106 

1 % DEAMA Rest Wasser 

Rest Wasser 



3. Emulsionen mit Polyathylenwachsen 

anionisch nichtionogen 



13,0 % OA-Wachs 
2,0 % Olein 



13 



% Vesto-Wachs AS 1551 



4,0 % DEAMA 



0,2 



2 



% Emulgator GFN 

(Alkylphenolathoxylat) 

% TributoxySthylphosphat 



Rest 



Wasser 



Rest 



Wasser 



Die verschiedenen Emulsion sty pen konnen natiirlich auch 
miteinander kombiniert werden, soweit eine VertrSglich- 
keit aufgrund des ionogenen Charakters aller verwendeten 
Bestandteile gegeben ist. 



Pflegesprays in vielen Fallen Silikonole zugesetzt, urn 
die Wasserabweisung zu verbessern, die Polierbarkeit 
zu erleichtern, die Flexibilitat des Pf legef ilms zu 
optimieren und der Lederoberf IMche einen tieferen Glanz 
zu verleihen. Gebrauchlich und ublich sind Polymethyl- 
siloxane niederer, mittlerer und hSherer Viskositat 
(z.B. Baysilon M 100, M 500, M 10 000) sowie Polymethyl- 
siloxanderivate mit z.B. aminofunktionellen Gruppen 
(z.B. Baysilone OF 4061; Silikonol SLM 50349). Diese 
Produkte sind wasserunloslich und miissen fiir den Einsatz 
in wSssrigen Formulierungen in iiblicher Weise 
in Wasser emulgiert werden. 

Hierzu kSnnen Silikontenside, wie z.B. Dow Corning 

Q 2 3225 C, verwendet werden. Von mehreren Herstellern 

werden auch wassrige Silikontflenulsionen auf Basis 

von Polymethylsiloxanen und verschiedenen Derivaten ange- 

boten. Im folgenden sind beispielhaft einige Silikon- 

emulsion sty pen angefuhrt: 



Als weitere Pf legesubstanzen werden den Impragnier- und 
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LE-467 HS Union Carbide, 

E 22 Wacker-Chemie, 

AN 2553 Goldschmidt (anionisch) ; 

34 7 Dow Corning, 

7274 Dow Corning - amino funktionell - , 
E 10 Wacker-Chemie (nichtionisch) ; 

929 Dow Corning - aminof unktionell - , 

VP 1019 Wacker-Chemie - aminofunktionell - (kationisch) . 

Ftir wasserfreie Formulierungen kSnnen reaktive Silikon- 
typen eingesetzt werden, wie z.B. Tegosivin LHZ der 
Fa . Goldschmidt . 

Weitere Pf legezusatze konnen gereinigte und stabilisierte 
Wollfettderivate (Lanoline) sein, die die Oberflache 
der behandelten Leder verbessern und zur Abstimmung der 
Eigenschaften in Pf legemitteln eingesetzt werden. Werden 
wasserlosliche Lanoline benotigt, stehen athoxylierte 
Typen (z.B. Aqualosetypen der Golden Dawn Company) zur 
Verfiigung. Auch wird in letzter Zeit in Pf legemitteln 
oft raffiniertes Nerzol verwendet, das mit den iiblichen 
Emulgatoren wassermischbar gemacht werden muB* 

Fur die komplette Pflege von Ledergegenstanden ist ab und 
zu eine Farbauf f rischung erf orderlich. Diese kann man 
erreichen, indem man die Aerosolwirkstof f e mit wasser- 
loslichen bzw. wasserdispergierenden Farbstoffen bzw. 
Farbpigmenten versetzt. Dabei ist zu berucksichtigen , da8 
die Farbstoffe zusammen mit den Pflege- und Impragniermitteln 
eine genttgende Trocken- und NaBreibechtheit aufweisen. 
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Diese Voraussetzung wird erfullt durch f eindispergierte 
organische und/oder anorganische Pigmentpraparationen, 
wie z.B. Melustralfarben, Helio-Echtfarben oder Corial- 
Echtfarben. Die meisten dieser Farbpigmente sind auch 
als FeinteigprSparationen im Handel. Zum Einfarben der 
obengenannten Impragnier-/Pf legewirkstpf f e konnen auch 
Metallkomplexfarbstoffe Verwendung finden, z.B. 
Irgadermfarben, Levaderm-Farben, Bayderm-Farben. Alkoholische 
Wirkstoffe kSnnen mit Sudanfarben gefarbt werden. 



Durch entsprechende Abmischung der Grundfarben konnen 
alle vorkommenden Farbnuancen eingestellt werden, 

BezUglich der Art und Menge der Ubrigen Komponenten des 
Wirkstoffes (A), wie Fluorcarbonharze, Losungsmittel- 
system (LA) sowie gegebenenf alls Hilfsstoffe gelten die 
entsprechenden detaillierten Ausfuhrungen in der Haupt- 
anmeldung (vgl. dort insbesondere Seite 6 bis 9 sowie 
die Paten tanspruche) . Ebenso ist beztiglich Art und Menge 
des Treibmittels (B) auf die entsprechenden Ausf tthrungen 
in der Hauptanmeldung zu verweisen. Insofern ist die 
Detailbeschreibung und -erlauterung der Hauptanmeldung 
auch Bestandteil vorliegender Zusatzanmeldung und es 
wird ausdriicklich darauf Bezug genommen. 

Durch die zusatzliche Anwesenheit der Lederpf legezusStze , 
wie Wachse, Silikone, Fette/Ole (Lanolin/Nerzol) , Emulga- 
toren und Farbstoffe erweitert sich die Wirkstof f zusammen- 
setzung der Basisrezeptur . Die Mengen der anmeldungsgemaB 
zusatzlichen Komponenten konnen ebenfalls in weiten Be- 
reichen variieren. Vorteilhaft besitzt der Wirkstof f (A) 
- Wirkstof frezeptur - folgende Zusammensetzung , wobei die 
Menge der Komponenten jeweils in Gewichtsprozent , bezogen 
auf die Wirkstof frezeptur , angegeben ist: 
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Fluorcarbonharze (Feststoff) 


0,1 


bis 1,5 


bevorzugt 


0,2 


bis 1 


Losemittel (IK) 


6 


bis 98 


ii 


12 


bis 98 


Wasser 


0 


bis 98 


ii 


0 


bis 65 


Vfachse 


0 


bis 5 


it 


0,5 


bis 3 


Silikcne 


0 


bis 5 


ii 


0,2 


bis 4 


Ole/Fette (Lanolin /Nerzol ) 


0 


bis 5 


ii 


0 


bis 4 


Erulgatoren 


0 


bis 1 




0,1 


bis 0,8 


ggfs. RorrosiDnsinhibitor 


0 


bis 0,5 


ii 


0,1 


bis 0,4 


ggfs. Parfiim 


0 


bis 0,5 




0 


bis 0,3 


ggfs. Faxbstoffe 


0 


bis 5 




0 


bis 3 



In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung 
kann der Wirkstoff (A) auch frei von Fluorcarbonharzen 
sein. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind deshalb 
auch solche Impragniersprays fur Leder und Textilien, bei 
denen kein Fluorcarbonharz vorhanden ist, die jedoch ansonsten 
gemaB den Patentansprtichen zusammengesetzt sind. Ein ent- 
sprechender Wirkstoff (A) hat dann die Zusammensetzung gemafi 
vorstehender Tabelle, mit der MaBgabe, daB bei den Fluor- 
carbonharzen jeweils ein Gehalt von 0 Gew.-% anzusetzen ist. 

Die Menge des Wirkstoffs (A) im erf indungsgemaBen Impragnier- 
spray kann je nach seiner Art und der Art des vorhandenen 
Treibmittels variieren. Im allgemeinen liegen 35 bis 65 
Gew.-% an Wirkstoff (A) (bezogen auf die fertige Abfull- 
rezeptur) vor. Besonders bewMhrt hat sich eine Wirkstoff - 
menge von 40 bis 60 Gew.-%. Die Menge des 
Treibmittels (B) kann ebenfalls variieren. Sie liegt ge- 
wohnlich bei 30 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 35 bis 55 Gew.-% 
verfliissigtem Treibmittel und bei 0 bis 7 Gew.-%, bevorzugt 
0 bis 5 Gew.-% komprimiertem Treibmittel. 
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Die Anwendung des erweiterten, erf indungsgemaBen pflegen- 
den Impragniersprays erfolgt bevorzugt bei Lederartikeln 
wie Schuhe, Lederbekleidung, LedermSbel usw. Die wachs- 
haltigen Rezepturen sind dabei bevorzugt fur Leder mit 
glatter Oberflache gedacht; dabei ist es unerheblich, 
ob sogenannte Anilin-, Semi-Anilin- oder gedeckte Leder- 
typen vorliegen. Jedoch lassen sich mit den erweiterten 
Rezepturen auch Textilien vorteilhaft behandeln. 

Bei den inhalationstoxikologischen Untersuchungen analog 
OECD Methole 403 brachten selbst die sehr hohen Spray- 
Konzentrationen von 50 g/m 3 bei einer 4-stundigen 
Exposition keinerlei Mortalitaten bei den Versuchstieren 
(Ratten) . LC 50-Werte konnten auch bei diesen Rezept- 
varianten nicht ermittelt werden. 

Als Beispiele fiir pflegende Impragniersprays seien folgende 
Zusanunensetzungen genannt ( Zahlenangaben jeweils in Gewichts- 
prozent, bezogen auf Wirkstof f rezeptur bzw. Einf arberezeptur 
bzw. Abfiillrezeptur) : 
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Beispiele 

1 . Wirkstof f rezepturen 
(Wirkstoff (A) ) 

Foraperle P 300 
FC 228 

Foraperle C 305 

Athanol, vergallt 

Isopropanol 

Nasser dest. 

Bienenwachs 

KSL-Wachs 

PED-Wachs 

Wachsemulgator 2106 
Morpholinstearat 
Aqualose L 30 
Baysilon M 500 
Baysilon M 10 000 
Q 2 3225 C 
Na-Benzoat 
B 3010 
Parfiim 



I II III 



1,5 

1,0 

1,2 

96,5 

35,0 35,0 
61,0 63,2 
0,2 

0,6 
0,8 
0,3 

0,2 

0,1 

0,5 0,5 
1,0 

0,5 
0,2 

0,3 - 0,2 

0,2 



Einfarberezepturen 



a) Schwarz 

Wirkstoff I 99,75 % 

Sudanschwarz X 60 0,25 % 

b) Mittelbraun 

Wirkstoff II 97 f 8 % 

Bayderm A gelbbraun 1,0 % 

Bayderm A dunkelbraun 1,0 % 

Bayderm A rot 0,2 % 

c) Hellbraun 

Wirkstoff III 99,54 % 

Helioechtorange RNZ 0,08 % 

Helioechtgelb GZ 0,36 % 

Helioechtcarmin GZ 0,02 % 



AbfUllrezepturen 

Wirkstoff I 60,0 

Wirkstoff II - 50,0 

Wirkstoff III 

Propan/Butan 2,7 bar 40,0 

DME - 50,0 

Kohlendioxid 
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